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Anvandning av fukttat forpackning for absorberande alster innehallande fukt- 
kansliga tillsatser. 

Tekniskt omr&de v 

Uppfinningen avser anvandning av en fuktt&t forpackning for absorberande alster, 
s&som dambinda, trosskydd, tampong, inkontinensskydd eller bloja, innehillande en 
eller flera fuktkansliga aktiva tillsatser. Forpackningen ar utfSrd i en materialfilm 
som har en lag permeabilitet for anga och gaser samt tata fogar. 

Teknisk bakgrund » 

Absorberande alster, s&som dambindor, blojor, inkontinensskydd, trosskydd eller 
tamponger, har genomgaende forpackats i oppna foipackningar dar luft har haft fullt 
tilltrade.- En sadan forpackning har manga fordelar: Hanteringen vid saval 
tillverkning som hos den enskilde konsumenten underlattas av att forpackningen 
innehallande det absorberande alstret kan sammanpressas (luften har-fti passage ut) 
och att forpackningen aven ar enkel att oppna. Vidare ar det svSrt rent tekniskt att 
med radande produktionstakt astadkomma tata fogar. 

Pa senare tid har det emellertid av olika anledningar blivit allt vanligare med olika 
aktiva tillsatsmedel i absorberande produkter. Exempel pa dessa ar lukthammande 
tillsatser som t ex zeoliter och silika beskrivet i exempelvis WO 97/46188, 
WO 97/46190, WO 97/46 192, WO 97/46 193v W® 97/46 195 och-W0 9W46 196* 
Dessa skall huvudsakligen verka i produkten. Ett annakexempeyir mjukgqrande 
tillsatser som t ex lotion i blojor som skall 6vei5foras*friin produktenMilUb£rarens ^ 
hud. Ytterligare ett exempel ar en tillsats av laktobaciller med avsikt att hamma 
bakterier i produkten eller att overfbras till anvandaren och darigenom starka 



fSrsvaret mot oonskade bakterier. Tillsats av laktobaciller samt dess gynnsamma 
effekter ar omnamnt i bl a SE 9703669-3, SE 9502588-8, WO 92/13577, 
SE 980195 1-6 samt SE 9804390-4. Ovan namnda tillsatsmedel fbrlorar ofta en del 
av sina egenskaper vid hog fukthalt. Detta problem ar allts§ nytt inom omr&det for 
absorberande produkter. Zeoliters lukthammande formaga nedsatts t ex om de ar 
mattade med vatten. Detta omnamns bl a i WO 98/17239. Ett problem med 
laktobaciller ar att de snabbt dor i en absorberande produkt om de uts&tts for 
omgivningens fukt och temperatur 6ver en viss grans, se figur 3. Under helt normala 
omgivningar vid t ex transport och lagring kommer alltsa det absorberande alstret att 
utsattas for sadana betingelser att en avdodning av laktobacillen ar oundviklig (se 
figur 1) om det forpackas enligt kSnd teknik. Laktobaciller kan f5s att overleva 
genom att bringa dem till en vilandefas. Detta tillstSnd kan erh&llas antingen genom 
fiysning eller torkning eller en kombination, s.k. fiystorkning. For att kunna 
anvanda sig av de vanliga distributions- och forsaljningskanalema for absorberande 
produkter ar torkning och bibehallande av torrhet att foredra firamfor fiysning. Vid 
applicering av produkten p& kroppen blir fiikt- och temperaturforhallandena sedan 
optimala for att mjalksyrabakterien ater skall bli aktiv. Att bibehalla ton*het kan 
dock vara ett problem vid lagring i rumsfukt. Detta ar sarskilt besvarande i 
absorberande produkter dk dessa genom sin natur tar upp fukt ur omgivande 
atmosfar. Darfor ar det sarskilt viktigt att halla absorberande produkter innehallande 
laktobaciller skyddade mot hog fukt i omgivningen. De forpackningar som idag 
finns for absorberande alster kan inte anses uppfylla ovanstaende krav pa skydd, 
dels p g a att materialet ar genomslappligt fi>r fukt och dels genom att fogarna ej ar 
tata. Enstycksforpackningar for bindor och trosskydd Sr ofta utforda i t ex poly- 
propylen eller polyetenplast vilka har en relativt hog fuktgenomslapplighet (se tabell 
1, film 8), och de ar ocksi ofta forsedda med en oforseglad dppning i mitten sa att 
luft firitt kan passera ut och in for att tillata en viss kompression av forpackningen. 
Ytterpasarna har ocksi en perforering for att underlatta Sppnandet. 
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Sammanfattningsvis finns alltsa ett behov av att forpacka absorberande alster med 
fuktkansliga tillsatser s& att dessa fuktkansliga tillsatser inte skadas eller fbrstors och 
sa att produktens kvalitet darigenom kan bibeh&llas. 

5 U ppfinnip p^g jjnd^nalfr 

Andamilet med foreUggande uppfinning*ar darfor^att tillhandah§Ua^ett-sl^dd mot 
omgivningens fiikt fran forpackandet till anvandningen av det absorberande alstret 
sa att den aktiva tillsatsen kan behSlla sina egenskaper i det absorberande alstret 
10 under lagring och vid anvandningen av det absorberande alstret. 




S ammanf attning av uppfinningen 

Uppfinningen*avser anvandnm^ 
15 angpermeabilitet pa 6 g/m 2 /dygn enligt ASTME 398^83 vid-37,8 °C (100 F) och 
90% relativ fuktrfor att'fbrpacka ett absorberande alster innehSllande en eller flera 
fuktkansliga^ 

Detaljerad beskrivn in^av uppfinnin^eii^ 

20 

Med en "vasentligen tat" materialfilm menas ett material som har en sa hog tathet 
att en forpackning som ar tillverkad av materialet inte slapper in mer fukt an att de 
aktiva fuktkansliga tillsatser som finns i forpackningen vasentligen bibehaller sina 
: egenskaper trots detta fuktupptag, Detta innebar att det fir ha en angpermeabilitet 

• 25 som ar hdgst 6 g/m 2 /dygn enligt ASTME 398-83 vid 37,8 °C (100 F) och 90% 

relativ fukt, foretradesvis hogst 4 g/m 2 /dygn, mer foredraget hfigst 2 g/m 2 /dygn och 
# * mest fofedraget4idg%tHh g/m^/dygn: Materialet«bor aven-iklara*av*attiskydda T de - 

fuktkansliga tillsatserna pa#ett s&dant«satt att^de behaller sincverkan minst>9 manader 
' : - # och f6retradesvisi*8^m2^ 
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Med en "materialfilm" menas en film som Sr tillverkad av, atminstone delvis, en 
eller flera polymerer och som ar lampliga att anvanda i uppfinningen, sasom PE 
(polyeten), PP (polypropen), PET (polyester), PA (polyamid), PETP, PVA 
(polyvinylalkohol), eller liknande, eller aluminiumfolie, aluminiumoxid eller 
silikonoxid eller liknande, varvid exempel pS de tre sistnamnda materialen ar 
Techbarrier S, V, H, T, AT, NR, NY (Mitsubishi), Helional WTY (Amcor 
Flexibles), VA 535670 (metalliserad PE/PET) (Nordenia), 4364 (Schur-Flexible), 
Coex HDPE Surlyn (Schur-Flexible), Coex Cheerios (Schur-Flexible). 

De uppgifter och siffror om ingpermeabilitet som namns Sr uppmatta enligt 
standarden ASTM E 398-83, vilken ar allmant anvand inom ornridet och kand for 
fackmannen. 

Med "absorberande alster" menas exempelvis dambindor, blqjor, tamponger, 
trosskydd, inkontinensskydd och liknande produkter, vilka delvis utgors av ett 
absorberande material, exempelvis ett cellulosamaterial s&som airlaid, LDA, kemisk 
massa eller CTMP. 

Med "fiiktkansliga tillsatser" menas tillsatser som p& nigot vis ar avsedda att bidra 
till produktens verkan och funktion, och som riskerar att fa forsamrade egenskaper 
om de utsatts for fukt vid exempelvis lagring. Exempel p& sadana fiiktkansliga 
tillsatser ar t ex lukthanimande tillsatser, s&som zeoliter och silika, och laktobaciller. 

For att erh&lla en vasentligen tat fOrpackning f&r permeabiliteten for det polymer- 
material som forpackningen ar tillverkad av hogst vara 6 g/m 2 /24 h matt enligt 
ASTM E 398-83 vid 37,8 °C (100 F) och 90% relativ fukt, foretradesvis hogst 
4 g/m 2 /24 h, annu mer foredraget hogst 2 g/m 2 /24 h och mest fbredraget hogst 
1 g/m 2 /24 h. 



Polymermaterial som ar lampliga att anvanda for att tillverka forpackningen ar 
exempelvis PE (polyeten), PP (polypropen), PET (polyester), PA (polyamid), PETP, 
PVA (polyvinylalkohol), eller liknande. Som kompletterande tatskikt anvSnds 
exempelvis aluminiumfolie, aluminiumoxid eller silikonoxid. Exempel pa sadana 
material ar Techbamer S, V, H, T, AT, NR, "NY (Mitsubishi^ HelionaLWTY 
(Amcor Flexibles), VA 535670 (metalliserad PE/PET) (Nordenia^4364-(»Schur- 
Flexible), Coex HDPE Suriyn (Schur-Flexible)j Coex Gheerios (Sohur-Flexible): 

Materialfilmerna som anvands bor ha en tjocklek pa 10 - 200 pm, foretradesvis 
20 - 100 urn. 

Forpackningen ar foretradesvis tillverkad av flera lager material, dar de olika lagren 
kan besta av olika material. Det material som ska utgora fuktbarriar (tatskikt) ar ofta 
dyrt och foretradesjyis ^vands. en*sa tiinn*film~som?m6jligk dock med-fbrbehSllet att 
de fiiktblockerande egenskaperna foitfarand^ ar godtagbara. For att forpackningen 
anda ska fa bra slitegenskaper och g^att^f6rsegla.pa ett bra satt kan.billigare 
material anvandas som yttre skyddande slitlager^och/eller som inre fSrseglingslager. 
Exempelvis kan forpackiiingen innefatta ett inre material som ska miyliggora en bra 
forseghng, t.ex. PE, PP, EVA, EEA eller vax, ett meUanmaterial*som*utgdrs av det 
fiiktskyddande barriarmaterialet, tatskiktet, t ex aluminium, aluminiumoxid, 
silikonoxid eller polyamid (nylon), och ett yttre material som ar nagot kraftigare och 
fungerar som bararmaterial, tex. PETP, PE eller PP. Forpackningen kan besta av 1 
till 10 skikt med olika material 

For att forpackningen inte ska slappa in fukt ar det aven viktigt att forpackningen ar 
helt forsluten med t&ta skarvar och fogar sa att forpackningens permeabilitet, aven 
matt over fog, ar hogs*6 g/m2/24 h matt^enhgt^ASTM E 398*83 vid-37;8 ?C (1O0 F) 
och 90% relativ fukt, foretradesvis hogst 4 g/m2/24 h, annuroer fbfedragf^hogst 
2 g/m 2 /24 h och mest^f6redraget«h:8gst^l g/nf 2 /24*h. 



Fogarna maste vara minst lika tata som filmen. Fdrslutningsmetoder ar t ex varm- 
forsegling, varmforsegling vid laga temperaturer, eller kallforsegling. Alstren kan 
vara en eller flerstycksforpackade. 

Forslutningsmetoder for forpackningen innefattar varmforsegling, varmforsegling 
vid laga temperaturer, och kallforsegling. Vid kallforsegling, resp. varmforsegling 
vid laga temperaturer, appliceras ett forseglingsskikt, sasom t.ex. EVA, EE A eller 
vax, pa forpackningsmaterialets fbrseglingssida. Detta kan appliceras 6ver hela ytan 
eller endast dar forsegling ska ske, s.k. rambelaggning. For att underlatta varm- 
forsegling innehiller materialfilmerna som anvands till forpackningens tatskikt och 
svetsskikt vanligen l&gdensitetspolyeten (LDPE), eventuellt sampolymeriserad med 
butylakrylat (EBA) eller vinylacetat (EVA). Varmforseglingen kan da utforas vid 
hoga hastigheter. For samtliga fSrseglingsmetoder galler att forseglingsmaterialet 
vid packning pressas saraman runt produkten. Detta sker med kalla, varma eller 
nagot uppvarmda hjul eller forseglingsbackar och maste ske med tryck, temperatur 
och tid som ar lampliga for det valda materialet och ger den avsedda fogtatheten och 
fogh§llfastheten. 

De olika skikten kan aven sammanfogas med varann medelst limning. 

Forpackningen skall vara utformad som en pise och bor dessutom vara latt att oppna 
utan redskap, t ex genom en rivanvisning. F6r alternativa utformningar se figur 2. 

Forpackningens storlek beror pa produktens storlek och om produkten ligger 3-vikt, 
2-vikt, ovikt eller vikt pa annat satt i sin fbrpackning. Dessutom kan vikningen av 
produkten goras pa olika satt. En 3 -vikt produkt kan exempelvis vikas sa att 3 lika 
stora delar bildas, eller sk att 3 olika stora delar bildas. Storleken for en fbrpackning 
enligt uppfinningen ar exempelvis for en binda (innefattar minibinda, bin da normal 
+super och nattbinda) 77-140 mm (langd pa forpackningen Over produktens bredd) 
och 75-3 10 mm (langd p& fSrpackningen over produktens l^gdriktning); for ett 
trosskydd 72-95 mm Oangd pi forpackningen over produktens bredd) och 50- 



1 70 mm (langd pa forpackningen over produktens langdriktning); for en ytter- 
forpackning 60-200 mm bredd och 60-300 mm langd. Storre forpackningar kan 
ocksa forekomma for exempelvis storre inkontinensskydd och bl6jor. 

En annan aspekt av uppfinningen ar att i forpackningen inkludera en fbktindikator 
som kan visa om forpackningen har hallit tatt mot fukt. En sadan fuktindikator kan 
exempelvis besta av kiselgel, sasom kiselgel 1-3 mm (fabrikat: Prolab, kops fran 
KeboLab art.nr 27661290), som andrar farg nar det har tagit upp fukt. 

Forpackningen kan konstrueras p& flera satt, exempelvis genom att tvk filmer 
appliceras pa varann och att de fyra oppna sidorna sammanfogas med varsin fog, 
genom att en vikt film sammanfogas med tre fogar pS de tre oppna sidorna, genom 
att en "flodespackad" film som viks tva ginger sammanfogas med tvk fogar pa de 
tva oppna sidorna samt en fog pa den 6ppna ovansidan. Exempelvis kan en svetsfog 
vara omkring 20 mm bred. N&gra exempel pa forpackningskonstruktioner framgar i 
nedanstaende utforingsexempel. 

En aspekt av uppfinningen ar ett fbrfarande ft>r att packa produkten, vilket innefattar 
(1) att torka det absorberande alstret och applicera den fuktkansliga tiilsatsen pa det 
absorberande alstret, antingen fore eller efter torkningen av det absorberande alstret, 
samt (2) att darefter forsegla forpackningen innehallande det absorberande alstret 
med den fuktkansliga tiilsatsen. 

Det ar viktigt att forpackningen och dess innehall ar tillrackligt torrt vid sjUva 
forslutningen. Detta astadkommes genom att det absorberande alstret torkas vid 
tillverkningen antingen fore eller efter applicering av den aktiva tiilsatsen. 

I det fall det aktiva fuktkansliga tillsatsmedlet ar laktobaciller kan appliceringen ske 
i form av ett fiystorkat pulver innehallande laktobaciller^eller i form av en 
suspension innehallande laktobaciller. Harvid Mr det lampligt att hMla sa lag vatten- 
halt eller hog koncentration som mqjligt i suspensionen for att inte tillfdra onodigt 
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vatten som sedan m&ste torkas bort. Laktobaciller b6r pSfbras i en lamplig mangd av 
104-10 1 !, foretradesvis 10 6 -10 10 CFU/produkt (CFU: Colony fonning unit). 

I det fall den fuktkansliga tillsatsen ar en lukthammare av zeolittyp kan den p&fSras 
produkten i form av ett pulver. En lamplig mangd/produkt har exempelvis befiinnits 
vara 0,5-1,5 g. Zeolitpulvret kan t ex limmas fast vid det absorberande materialet i 
de fall detta ar ett rullmaterial som gar under benamningen airlaid eiler LDA. 
Pulvret kan ocksS blandas i cellulosamassan vid mattfonnning men detta ar mindre 
lampligt i Mga om zeoliter eftersom fukthalten vid raattformning ar hog, ca 10-12 
viktprocent, och zeoliten da kan ta upp vatten vilket som ovan sagts forsamrar dess 
luktupptagande egenskaper. 

Det har visat sig fordelaktigt att torka ut det absorberande materialet i form av ett 
rullmaterial som LDA eller airlaid, vilka ar kanda inom tillverkning av bindor och 
trosskydd. Det ar harvid lamphgt att torka ut detta till en vattenhalt understigande 
1-2 viktprocent vatten. Dessa kan torkas ut vid t ex 105°C i 1 dygn. 

Atmosfaren runt appliceringssutrustningen skall hSllas si torr som mojligt eftersom 
absorberande material latt tar upp fukt ur omgivningen. Det har befiinnits lampligt 
att understiga 20% luftfukt. Man kan ocks& komplettera med en IR-tork (IR-ugn MA 
40, fabrikat: Sartorius, inkops av Tillqvist Analys) monterad pi maskinen vid 
applicering av den fuktkansliga tillsatsen. 

F6r att forsakra sig om en torr atmosfar i fbrpackningen kan en torr gas, t ex 
koldioxid som har en vattenhalt p& hOgst 5 ppm, tillsattas innan forpackningen 
forsluts. 

Ett alternativt satt att uppna onskad torrhalt i produkten i forpackningen ar att 
tillsatta ett torkmedel, en fuktabsorbent, sisom t ex silikagel eller zeolit 



Exempel pa foipackningsmaskiner som kan anvandas vid tillverkning av en fiikttat 
fbrpackning ax (1) Flow Wrapper SP-2, som tillverkas av Flow Wrapper. 

Vid kallforsegling kan upp till ca 1500 produkter/min ffcrpackas med kand teknik. 
Kort beskrivning av figurema^ 

Fig 1 : Temperatur och luftfiikt vid transport av hygienprodukter Holland-Grekland. 

Fig 2: Exempel pa forpackningsutforanden map fogning och svetskonfiguration 
(rutad yta). 

Fig 3 : Kurva som visar hur LB dor vid rumsfukt 50% 20°C (schematiskt) jamfort 
med 30% 20 P C applicerade p& ett trosskydd i en otat pase av minigriptyp. 

Foljande utfbringsexempel ar endast avsedda att jrtterligare beslqiva uppfinningen 
och ska inte pa nagot vis ses som en begransning av-dess skyddsomfang. 

Exempel 

Exempel 1 - Transportfoihallanden 

Detta exempel visar hur temperatur och luftfiikt varierar i lagringsutrymmet under 
en transport fran Holland till Grekland av hygienprodukter (figur 1). Figuren visar 
att den relativa luftfiiktigheten varierar fran 27-75 % och temperaturen varierar fran 
10-50°C. 
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Exempel 2 - Fuktpaverkan pS laktobacillers livslangd 

I figur 3 visas hur lange laktobaciller som applicerats pk ett trosskydd i en otat pase 
av minigriptyp overlever vid olika rumsfuktforhallanden (30% respektive 50%). 1 ett 
normalt klimat (20°C, 50% relativ luftftiktighet) dSr laktobaciller snabbt (figur 3). 
Dessa betingelser motsvarar en vattenhalt i alstermaterialet av airlaidtyp av ca. 4 
viktprocent. Vid en lagre fiikthalt (20°C, 30% relativ luftfuktighet) Gverlever lakto- 
bacillerna betydligt battre (figur 3). Vid detta klimat har airlaidmaterialet ett vatten- 
innehall pa ca. 3 viktprocent. 

Exempel 3 - Torkmedel 

Foljande exempel demonstrerar att det ar raojligt att torka ut materialet med hjalp av 
ett torkmedel i efterhand. Kommersiellt tillgangliga trosskydd avmarke Libresse 
lagrades i normalt rumsklimat 20°C och 44% fukt. Produkternas vattenhalt 
uppmattes med en fuktmatare med IR-element (IR-ugn MA 40, fabrikat: Sartorius, 
inkops av Tillqvist Analys) till 4 viktprocent. Darefter forpackades de en och en i 
tata aluminiumpasar tillsammans med 2 olika typer av torkmedel, dels kiselgel, s k 
blagel (kiselgel 1-3 mm, Prolab, kops av KeboLab, art.nr. 27661290), dels en zeolit 
MOLSIV ADSORBENT typ 13X i pulverform fr§n United Oil Products. Olika 
pulvermangder tillsattes varefter proven lagrades i normalt rumsklimat (se ovan) 
under 2 dygn. Efter 2 dygn plockades trosskydden ur aluminiumfbrpackningarna 
och vattenhalten uppmattes med samma apparat som ovan. Det visade sig att 
vattenhalten i proverna hade sjunkit till ca 1,5 viktprocent redan vid tillsats av 
1 g pulver/forpackning. Tillsats av hogre mtogder sankte inte vattenhalten 
signifikant. Att tillsatta ett fuktabsorberande pulver till forpackningen eller i 
produkten ar alltsa ett alternativt satt att uppna den onskade torrheten for att de 
tillsatta laktobacillerna skall dverleva. 
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Exempel 4 - Fuktupptag i lukthammare 

Foljande exempel syftar till att demonstrera en tat forpacknings inverkan pk den 
luktupptagande fonnagan. Trosskydd tillverkades genom att med smaltlim samman- 
foga PE-film, airiaid 1 0S-g/m2~samt-NW. 0,5 g ABS@ENTS"5O0O^llsattes 
produkten-mellan plastbaksidan och airlaidskiktet. Efter;tillverkningQm£brpaekades 
halften av produkterna i en tat aluminiumpase som svetsades ihop: Deb andra 
halften forpackades i konventionella enstycksforpackningar som ar oppna mot 
atmosfaren pa en sida. Darefter lagrades produkterna i ett klimatrum med 50% 
fukthalt och en temperatur av 20°C i 6 dagar. Efter lagring utvarderades den 
lukthammande fonnagan pa foljande sStt: Produkterna togs ur sina forpackningar 
och tillsattes 1,5 ml ammoniaklftsning 0,2%. Darefter stoppades de i tata plast- 
burkar. Efter 2 timmar utfbrdes ett snifftest av en panel pa 6 personer. En burk 
innehallande en*produkt utan zeolifceller, ammoniak-tjanade-somrf eferens^Burkarna 
m&rktes A=produkt lagrad;i vanlig p&se w B=ireferens utan> ammoniaklukfcoch 
C=Produkt lagrad i tatipSse. Panelen ombad&jamfflra proven parvis och ange vilket 
prov som luktade starkasuDarefter rankades proven fran#starkastaill svagast lukt. 
Resultatet av rankingeneblev enhalligt>A(iB% 

Exempel 5 - Materialangpentieabilitet 

For att undersoka lampliga material for anvSndning i uppfinningen uppmattes 
angpermeabiliteten for ett antal material. For matning av angpermeabiliteten 
anvandes en apparat av market LYSSY L 80-4000. Materialen, deras tjocklek och 
uppmatta angpermeabilitet visas i tabell 1. 
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Tabell 1 - Olika material och deras 
Nr Material 

1 Techbarrier H + PE + PET 

2 VA 535670 (metalliserad 
PE/PET) 

3 Techbarrier V + PE + PET 

4 4364 

5 Coex HDPE Surlyn 

6 Coex Cheerios 

7 PETP/PE 

8 Libresse SW film 

9 Libresse bag (cito) 



angpermeabiliteter 

Tillverkare Tjocklek 

(pm) 
Mitsubishi 30 
Nordenia 30 

Mitsubishi 30 

Schur-Flexible 85 

Schur-Flexible 50 

Schur-Flexible 60 
60 

M&W 40 

M&W 40 



permeabilitet 

(g/m 2 /dygn) 

0,3 

0,3 

0,7 
1,3 
1,7 
2,6 
4,9 
9,7 
22 



Exempel 6 - Forpackningsutforanden 



Detta exempel visar tre exempel pa hur fbrpackningar enligt uppfinningen kan 
konstrueras (figur 2). Mitten avser ett forpackat trosskydd respektive en nattbinda 
(matt inom parentes). 
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Patentkrav 



1. Anvandning av minst en vasentligen tat materialfilm med en hdgsta 
angpermeabilitet pa 6 g/m 2 /dygn enligt ASTME 398-83 fdr art fdrpacka ett 
absorberande^aJster WhalJande en eller-flerarfuktkansliga tillsatser. , 

2. Anvandning e n r eiuigt 5 krav I, da* fd^aekningen ar helt ^ ibrslirtemmed tata skarvar 
och dar fdrpackningens hdgsta angpermeabilitet ar 6 g/m 2 /dygn enligt ASTME 
398-83. 

3. Anvandningen enligt nagot av foregaende krav, dar fdrpackningens hdgsta ang- 
permeabilitet ar 4 g/m 2 /dygn enligt ASTME 3 98-83 . 

4. Anvandningen enligt nagot av foregaende krav, dar fdipacloungensAogsta 
angpermeabilitet-ar^ g/m^dygn enligt ASTME 398*3. 

5. Anvandningen enligt nagot av fbffegaende. krav, dar-fdrpackningens hdgsta 
angpermeabiliretJarM g/m^dygn-enligt-ASTSME 398-83^ 

6. Anvandiiii^^ 

lager material, dar de olika lagren bestir av ett eUer flera material. 

7. Anvandningen enligt nagot av foregaende krav, dar fbrpackningen innefattar en 
filktindikator, t.ex. kiselgel. 

8. Anvandningen enligt nagot av foregaende krav, dar fdrpackningen innefattar en 
fuktabsorbent. 
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Sammandrag 



Aktiva tillsatser i absorberande alster, sasom dambinda, trosskydd, tampong, 
inkontinensskydd eller bloja, har visat sig kunna forlora sina egenskaper p g a 
upptag av fukt under exempelvis lagring och transport, da konventionella 
foipackningar anvands. Uppfinningen avser anvandning av en fukttat materialfilm 
for att forpacka ett absorberande alster innehallande en eller flera fuktkansliga 
aktiva tillsatser. Forpackningen ar utford i en materialfilm som har en lag 
permeabilitet for inga och gaser samt tata fogar. 
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FIG 1 




4-sidors forslutning 




Flodespackad med fen forslutning 



FIG 3 



CFU kvar i trosskydd 




